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Abstract (Basic) : DE 2014628 A 

Simultaneous straightening and deying of human hair. Compsns . 
containing alkali hydroxides and oxidative dyestuffs are blended with 
oxidising agents shortly before use; the mixture is then applied to the 
hair, and after sufficient time, during which the hair is smoothed out 
by combining, the hair is rinsed and dried. 
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Darmstadt, 23. Marz 1970 



S&^ H f^ CkUn5 ^ Sleichzeltigen PSrbung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur strek- 
kting naturkrauser menschlicher Haare rait Alkalihydroxyden, 
das gleichzeitig eine Par-bung der Haare rait Oxydationsfarb-^ . 
- stoff en erraSglicht. 

Zur Streckung von krausen raenschlichen Haaren verwendet man 

ira allgemeinen Alkalihydroxyde pder bestimrate reduzierende 
Sehwefelverbindungen, die entweder zur Gruppe der anorganischen 
Sulfite bzw. Bisulfite Oder zu der der organischen Thioglyko- 
late gehSren. Diese Substanzen sind imstande, das Keratin des 
raenschlichen Haares in seiner Stru'ktur zu erweichen und eine 
dauerhaf te Verf orinung herbeizuf iihren. 

Die Streckung des Haares rait Hilfe von Alkalihydroxyden erfolgt 
gewShnlich in der Weise, daB man die nieist cremef Srraigen PrS- . 
parate StrShne fur StrShne auf das Haar auftragt unddort 
etwa 10 - 60 Minuten lang einwirken ISflt. WShrend der Einwlr- 
kungszeit wird das Haar von Zeit zu Zeit rait dem Kamm Oder 
den Pingern glattgestrichen. AbschlieSend spiilt man die Creme 
dann grUndlich rait Wasser aus dem Haar aus. 
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Fuhrt man die Htearstreckung mit Sulfiten bzw. Bisulfiten 
Oder Thioglykolaten durch, so ist es erforderlich, nach 
deren Einwirkung und anschlleflender SpUlung noch elne 
Pixierung mit Hllfe von Oxydationsmitteln vorzunehmen, urn 
die gespaltenen Brtickenbindungen im Haarkeratin wieder zu 
schlieflen und eine dauerhafte Streckung zu erreichen. 

HSufig ist es aber der Fall, dafl nicht nur eine Streckung 
des HaareSj sondern auflerdem eine Farbveranderung, beispiels- 
weise bei ergrautem Haar, gewttnscht wird. Hierbei ware es 
notwendig, im AnschluS an die Streckbehandlung eine gesonderte 
FSrbebehandlung durchzuf Uhren. 

Die Farbung menschlicher Haare erfolgt heutzutage vorzugsweise 
mit FSrbemitteln auf der Grundlage von Oxydat ions farbs t«f fen « 
Derartige Mittel enthalten bekanntlich Kombinationen von aro- 
matischen Aminen und deren Derivaten mit so^enannten Nuancier- 
farbstxffen (Modifiern), welche zur Erzielung bestimmter Farb- 
nuancen notwendig sind. Sie sind beispielsweise von Sagarin 
in dem Buch "Cosmetics, Science and Technology" (1957) * Seiten 
496 und 515 beschrieben* Die in Betracht kommenden Oxydatlons- 
farbstoffe sind auflerdem im Colour Index, 2. Auflage, Band 5, 
1956, unter den Nummern 76 000 bis 76 650 aufgefUhrt. 

Zur Haarfarbung werden die gewohnlich mit Ammoniak alkalis ch 
eingestellten Parbemittel vor Gebrauch mit einem Oxydations- 
mittel, beispielsweise wSBriger Wasserstoffperoxydlosung, ver- 
mischt und das Gemisch auf das Haar aufgebracht. Nach etwa 
20 - 40 Minuten Einwirkungszeit ist das Haar entsprechend ge- 
fSrbt und kann sodann gesptilt und getrocknet werden. 
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Es wurde ram gefunden, daB man gemSB dem beahspruchten 
Verfahren eine Streckung und Farbung Icrauser Haare in 
einer einzigen Behandlung erreichen kann. Zu diesem Zweck£ •"■ 
werdeii Alkalihydrbxyde urid Oxydatiorisf arbstof f e enthaltende . 
Mittel- kurz vor Gebrauch mit einem Oxydationsfoittel ver- 
mischt und das Gemisch auf das Haar auf getragen. WShrend .der 
Einwirkungszeit, die etwa 15 - 50 Minuten betragt, wird das 
Haar von Zeit zu Zeit durch Kammen geglattet* Je nach Konzen- 
tration der Wirkstbffe und <Ier S-truktur des Haar es kann die 
Einwirkungszeit xtaterschiedlich sein* wobei mitunter auch eine 
kurzere oder ISngere Einwirkung als angegeben von Vorteil sein 
kann. Die Behandlung wird abgeschlossen, wenn dais gewinschte 
Streckungs- und Farbeergebnis erreicht ist. 

Es hat sich gezeigt, daB auf diese Weise die Streckung des 
Haares durch die gleichzeitigef. Farbung nicht beeintrachtigt 
wird* Demgegenliber ist eine gleichzeitige Streckung und Farbung 
bei Verwendung - von Sulfiten bzw.- Bisulfiten oder Thioglykolaten 
als streckende Wirkstoffe nicht moglich, da diese Reduktiqiis- 
mittel bei der folgenden Oxydation oxydiert werden und somit 
ihre keratinerweichende Wirksamkeit verlieren. 

Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, wenn die verfahrensgem&fl 
verwendeten Mittel in verdickter Form auf das Haar gelangen*. 
beispielsweise.als Creme, Gelee oder viskose Flussigkeit, well 
dadurch de? Streckungsvorgang unterstutzt und ein Ablauf en vom 
Haar vermieden wird. 

Als Alkalihydroxyde kommen die fur die Haarstreckung bekannten 
Hydroxyde des Natriums, Kaliums oder Lithiums in Betracht. 
Ihre Konzentration an freiem Alkalihydroxyd in den Mitt eln soil 
vorzugsweise zwischen 2 und 5 Gew % betragen. Zur Farbung dienen 
die bekannten und zitierten Kombinationen von Oxydations- und 
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Nuancierfarbstoffen. Die Alkalihydroxyde und Farbstoffe 
enthaltenden Mittel weisen pH-Werte von etwa 12 - 13,8 
auf . 

Als Oxydationsmittel sind hauptsachlich Wasserstoffperoxyd, 
Percarbamid, Melaminperoxyd Oder Perborax geeignet; ferner 
aber auch solche wie beispielsweise Percarbonat Oder Natrium- 
pyrophosphatperhydrat • 

Die verfahrensgemSfi zur Anwendung gelangenden Mittel kbnnen 
selbstverstandlich Ubliche und bekannte Zusatze wie Quellstof f e, 
Emulsatoren, Verdicker, Stabilisatoren, Antioxydantien wie 
Ascorbinsaure oder Natriumsulfit, ParfUmSle und andere ent- 
halten. 

Die angegebenen Prozentzahlen stellen Gewichtsprozente dar. 

Die folgenden B^spiele sollen den Anmeldungsgegenstand naher 
erlautern ohne ihn darauf zu beschrSnken. 

Beisplel 1 

Ein cremeformiges Mittel (mit 2,5 % an freiem NaOH) der Zu- 
sammensetzung 

4.1 g Natriumhydroxyd 

2.2 g p-Toluylendiaminsulfat 
1,1 g Resorcin 

14,4 g Cetylstearyialkohol 
1*6 g Natrium]. aurylsu] fat ° : 
0,2 g Ascorbinsiiure 
Y6,4 g Wassor 
100,0 i? 

v .lrH V.^vz v.— -si' i 1 * i it ml rinor 18 #igen WasserstuJ f- 
, ( , . - n : unr ii;;-::. »|t ;i f uj.-o .-iijrJnperoxyd) vcrmiselit und auf 
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^ graues naturkraues Haar aufgetragenV Nach- 35 Minute Ein- 
wirkung SZ eit, wahrend der in Zeitabstanden glattgekSmmt 
*ird, wird gut mit Wasser ausgespUlt und getrocknet . - Das 
trockene Haar ist gestreckt und mittelbraun gefarbt. 

Belspiel 2 

Ein gelformiges MIttel (mit 2 , 9 * an freiem NaOH) der Zu- 
sammensetzung 

g Natriumhydroxyd 
3f00 g P-Phenylendlamin 
0,30 g 8-0xychinolin 

3,50 g Carboxyvinylpolymerlsat (Carbopol 934) 
0,20 g AscorbinsSure - 
0,20 g ParfUmQl 
88,77 g Wasser 
100,00 g 

wirdkurz vor Oebrauch mit 2 g Perborax Na 2Bj .0 7 • (h o 0 q U t 
vermiseht und auf krauses ergrautes Haar aufgebrachl. Nach 
20 Minuten Einwirkung, Wa nr*nd der mehrmais glattgekammt wird, 
"ird *it mit Wasser ausgespUlt und getrocknet. Das gestreckte 
trockene Haar 1st schwarz gefarbt. 

Belspiel 1 

Eine Creme (mit 2,3 % an freiem NaOH)- der Zusammensetzung 
3,03 g Natriumhydroxyd 
1,00 g p-Phenylendiamin 
1,00 g Resorcin 

7,20 g Cetylstearylalkohol ' 
0,8o g Natriumlaurylsulfat 
0, 20 g Natriumsulf it 
0,50 g ParfUmSl 
Rest Wasser auf 



100,00 g 
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mlscht man kurz vor Gebrauch rait 5 E Percarbamid, tragt 
diese Mischung auf gekraustes graues Haar auf und laflt 
40 Minuten lang, unter mehrmaligem Kammen, elnwirken. Nach 
SpUlung rait Wasser sowie Trocknung ist das gestreckte Haar 
braun gefSrbt. 

Das gleiche Ergebnis erhSlt man, wenn man den Anteil von 
3# 03 g Natriumhydroxyd durch 4,25 g Kaliumhydroxyd bzw. 
1,82 g Lithiumhydroxyd ersetzt. Diese Anteile ergeben 3,2 % 
freies Kaliumhydroxyd bzw. 1,38 % freies Lithiumhydroxyd. 

Beisplel 4 

Ein gelformiges Mittel (mlt 2 % freiem NaOH) der Zusammen- 
setzung 

3»00 g Natriumhydroxyd 

3,00 g p-Phenylendiamin 

0,20 g Natriumsulfit 

3*50 g Carboxyvinylpolymerisat (Carbopol 934) 
90,30 g Wasser 
100,00 g 



wird kurz vor Gebrauch mit 5 ml 18 #iger Wasserstoffperoxyd- 
lSsung vermischt und das Gemisch auf graues naturgekraustes 
Haar aufgetragen. Nach 30 Minuten Einwirkungszeit, wahrend der 
mehrmals glattgekammt wird, wird das Haar gut mit Wasser ge- 
spUlt und getrocknet. Das Haar ist gestreckt und braunrot ge- 
farbt. 
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Patentspriiche 

"I. Verfahren zur Streekung und gleichzeitigen Earbun^ 
krauser menschlicher Haare, 
dadurch gekennzeiehnet, 

daB man Alkallhydroxyde sowie Oxydat ions farbs toff e ent- 
haltende Mittel kurz vor Gebrauch mit Oxydat ionsmitteln 
verrnlscht, das Gemisch auf das Haar auftrSgt und nach 
einer hinreichenden Einwirkungszeit, wahren,d der das 
Haar mehrjnals durch KSimen gegiattet wird, ausspUlt und 
trocknet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl man als Alkallhydroxyde Natrium-; Kalium- Oder Lithium- 
hydroxyd zur Erweichung des Haarkeratins verwendet. 

3« Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekenhzeiehnet, 

daB als Oxydationsmittel insbesondere Wasserstoffperoxyd, 
Percarbamid, Melaminperoxyd oder Perborax verwendet werden. 
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